FIGURE 1 

PXRD of Form A 




FIGURE 2 

Experimental A 




FIGURE 3 



Simulated A 
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FIGURE 4 

PXRD pattern of Form B 
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FIGURE 5 

Experimental B 
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FIGURE 6 



Simulated B 




FIGURE 7 



PXRD of Form C 
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FIGURE 8 

PXRD of Form D 
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FIGURE 9 

PXRD of Form E 




FIGURE 10 

^^C CPMAS NMR spectrum of form B 
20 kHz spinning, 28407 scans with 2.5 mm probe (-12 mg) 




FIGURE 11 



DSC of Form A 
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Integral -154.31 mJ 

normalized -30.46 Jg^-1 
Onset 98.52 °C 

Peak 123.47 *>C 



Integral 110.10 mJ 

normalized 21.73 Jg'^-l 
Onset 146.98 «C 
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Integral -458.00 mJ 

normalized -90.41 Jg'^-l 
Onset 171.45 
Peak 173.15 »C 
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The thermal profile of form A by DSC shows multiple events, at peak temperatures 
about 110, 123. 148-152 and 174X. Depending on the sample history, events at 123 and 
148-152 may or may not be present. 
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FIGURE 12 

DSC of Form B 
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The thermal profile of form B displays one melting endotherm event at onset 
temperature about 173 to 175°C. 



FIGURE 13 



DSC of Form C 
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Onset 150.32 «C 
Endset 152.57 'C 
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Integral 75.57 mj 

normalized 22.18 Jg*-1 
Onset 153.20 •€ 

Peak 154.19 *>C 
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Integral -345.02 mJ 

normalized -101-27 Jg*-1 
Onset 172.83 
Peak 173.96 
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Form C has three thermal events at peak temperature about 153, 154 and 174'*C 
shown in DSC thermogram. 



FIGURE 14 

Form D DSC1 
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FIGURE 15 



Form D DSC2 
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By DSC. form D shows a broad endotherm between 30 to 130°C and a sharp melting 
endotherm with on set temperature about 174°C. The peak temperature of the first 
endotherm peak may vary from 80 to 1 15*'C depending on drying condition. 



FIGURE 16 

Form E 

By DSC, form E shows a broad endotherm with a peak temperature about 1 16*^0 and 
sharp melting endotherm with on set temperature about 174°C. 
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